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Verfahren zur Grundlerung von Wasserlacken auf Holz 

Potymerisatharz oder Zellulosetosungen in Weichma- 
chern ergeben eine besonders fallkraftige Grundierung mit 
100% Festsubstanz fur Wasserlacke, die das Quellen des 
Holzes durch anschlieSend aufgetragene Wasserlacke ver- 
hindert, Trocknungspausen erubrigt. ins Holz eindringt und 
belebt, einen guten Verbund mit den Polymerisatharzen der 
Wasserlacke sichert und sie elastif iziert. 
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BeschreiEung 

Umweltfreundliche Wasserlacke quellen auf Holz die 
Zellwande an und rauhen so die Oberflache auf. 

Deshalb miissen sie nach dem ersten Auftrag geschlif- 5 
fen und nochmals aufgetragen werden. Soweit keine 
losungsmittelhaltige Grundierung Verwendung findet, 
besteht aber auch die Moglichkeit die hochgezogenen 
Fasern mittels einer rostfreien, glatten Metallspachtel 
glatt zu drucken um eine einwandfreie Oberflache zu 10 
erhalten. Durch den hohen Wassergehalt der Wasser- 
lacke muB eine reiativ lange Trocknungszeit in Kauf 
genommen werden, insbesondere weil je nach Holz eine 
mehrmalige Spachtelung notwendig werden kann. Au- 
Berdem ist eine langere Aushartung notig. weil der fol- 15 
gende Wasserlackauftrag nochmals anquellen kann. 

Wasserlacke haben nur einen Festkorpergehalt von 
32—50%, so daB insbesondere bei Kleinparkett eine 
gute Fullung der Fugen und Poren des Holzes nur durch 
mehrmaliges Spachteln mit entsprechender Zwischen- 20 
trocknung erfolgen kann. Da die Dispersion nicht in den 
Untergrund eindringt, wirkt die Oberflache unbehan- 
delt bleich, ohne die gewiinschte Belebung der Holz- 
struktur. 

Diese Nachteile konnen durch die Grundierung mit 25 
wasser- und losungsmittel-, d. h. geruchfreien und reiativ 
umweltfreundlichen Weichmachern behoben werden. 

Da die Weichmacher nicht verdunsten, bleibt bei nur 
einem Auftrag bereits eine 100%ige, also fiillkraftige 
- Grundierung, welche das Holz nicht aufrauht, praktisch 30 
geruchlos und feuersicher ist, sich gut im Holz verankert 
und durch Eindringen in die getrockneten Polymerisat- 
harze der Wasserlacke eine sichere Verbindung mit dem 
Decklack bringt. 

Zwischentrocknungszeiten gibt es nicht, zumal einge- 35 
lassene Weichmacher unmittelbar mit sauberen Schu- 
hen sofort begangen werden kann. 

Notwendig ist dazu nur ein dunner Auftrag. Er kann 
mit einem Metallspachtel, einem gut getrankten Lap- 
pen, mit einer gummielastischen, weichmacherfesten 40 
Rakel oder auch einem dicken Schwamm bzw. Schaum- 
stoff erfolgen. 

Ein zu starker Auftrag, d. h. zu viel Weichmacher, 
dringt zu tief in den spater aufgetragenen Wasserlack 
ein und erweicht ihn entsprechend. AuBerdem kann der 45 
Verbund mit dem Holz durch die flussiggebliebene star- 
ke Zwischenschicht fraglich werden. 

Um diese Nachteile weitgehend auszuschalten, ist das 
Lasen von geeigneten Bindemitteln im Weichmacher 
vorteilhaft Dabei wird die Losung hochviskos und laBt 50 
sich besser spachteln. Ferner kann ein Teil des Weich- 
machers gebunden werden, so daB der freie Weichma- 
cheranteil verringert wird. Besonders bei porGsen H6I- 
zern dringt der so verdickte Weichmacheranteil nicht so 
tief ein und bietet so eine standfestere Grundschicht. 55 
A>uch wird die Haftung des Wasserlackes erhdht, und 
die Weichmachermenge die in den getrockneten Was- 
serlack eindringt wird entsprechend verringert. Der 
Weichmacher selbst muB naturlich die Zellulose oder 
Acryl-Polyvinylharze usw. losen konnen. 60 

Beispiel 

Eine Losung wird hergestellt aus 
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und in honigartiger Konsistenz mittels Spachtel aufge- 
tragen. 

Der Verbrauch ist bei Eichenholz ca. 30— 40 gr/qm. 
Etwa 20% -30% des Weichmachers werden von der 
Nitrozellulose gebunden. Das heiBt, daB theoretisch bei 
40 gr/qm ca. 16 gr Weichmacher mit Zellulose und 
Weichmacher gebunden sind und nur noch ca. 24 gr/qm 
Weichmacher "frei" sind und in die Zellwande des Hol- 
zes bzw. nach oben in den Decklack eindringen konnen. 
Wenn die eine Halfte ins Holz und die andere Halfte 
davon in den Decklack eindringt, so sind das ca. 12 gr/ 
qm. Oberzieht man diese Weichmachergrundierung mit 
etwa 350 gr/qm Wasserlack, so bleiben bei 45% Fest- 
korper des Wasserlackes ca. 160 gr/qm Aery!- oder Po- 
lyvinylkunststoff, so daB 12 gr/qm Weichmacher etwa 
7,5% des Polymerisatkunststoffes bedeutet. Diese Men- 
ge kann hochstens sprode Polymerisate elastifizieren, 
aber den Kunststoff nicht erweichen, d. h. den Abrieb- 
wert nicht verschlechtern. 

Patentanspruch 

Verfahren zur Grundierung von Wasserlacken auf 
Holz, dadurch gekennzeichnet, daB 

a) Weichmacher verwendet werden, welche 
die Polymerisatharze des Wasserlackes zu lo- 
sen vermdgen 

b) im Weichmacher Acrylkunstharze gelost 
werden 

c) im Weichmacher Polyvinylkunstharze ge- 
lost werden 

d) im Weichmacher Nitrozellulose gelost wird 

e) im Weichmacher losliche Natur- und Kunst- 
harze gelost werden 

0 im Weichmacher pyrogene Kieselsaure und 
andere Thixotropiemittel enthalten sind. 



20% Nitrozellulosechips(mit 18% Weichmacher) 
80% Weichmacher, wie Dibutylphtalat 



